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magnésium et de l'aluminium et le porta à rAluminium Company, dont on a vu l'exposition au Champ de Mars.
(Ce procédé a été décrit dans Y Engineering and mining Journal, de New-York, dans les Mémoires de IL Pembertan et du professeur lïanford-Hender-son, dans le Journal Francklin, Inst., (t. CXV, p. 469), et dans l'Iron adge, en 1888, dans un article relatif à l'usine de l'Aluminium Company, à Oldham).
Le brevet Castner est presque contemporain du brevet Cowles (procédé électrique). Cependant le premier brevet Cowles date de 1885 et a été d'abord appliqué à Cleveland (Chip).
Procédé Castner.
La différence principale entre le procédé Castner et le procédé Deviile, dont, il dérive, consiste essentiellement dans l'abaissement clé la température do réduction, de 1.500 à 800 degrés.
Cette circonstance permet d'employer des vases en acier clé dimensions relativement grandes, si on les compare aux tubes en fer forgé et à paroi épaisse de Sainte-Claire Deville.
En outre, l'usure de l'outillage est moindre, et cet effet est dû, pour la plus grande partie, à rabaissement delà température.
Depuis son premier brevet, Castner a plusieurs fois modifié et amélioré lit fabrication du sodium et de l'aluminium purs. La principale modification consiste dans le chargement des creusets à chaud, ce qui permet l'emploi de creusets plus grands et une plus grande production clans un temps donné. Kn outre, ils sont chargés maintenant avec un mélange de matières préalablement fondues, au lieu qu'auparavant on les chargeait à froid en fragments.
La conséquence de toutes ces améliorations a été un abaissement du prix de 4,5 à 5 sch., — soit 5f,50 à 5*,75 — à 2f,SO ou môme 2 francs le kilogramme.
Je ne donne, d'ailleurs, ces chiffres que sous toutes réserves, les différentes publications qui donnent la description du procédé Castner, étant loin d'être d'accord sur ce prix de revient. Je crois, jusqu'à plus ample informe,   que les. prix de 3 à 4 francs par kilogramme est celui qui se rapproche le plus clé la vérité.
De même, l'aluminium a baissé de 50 à 20 sch. la livre (on ne spécifie pas si c'est la livre troy anglaise ou le demi-kilogramme). En livres anglaises, le prix revient de 57f,50, prix ancien, à 23 francs, prix actuel. Ajoutons que le prix de vente du kilogramme d'Aï, sur la place de Paris, qui était encore de 00 francs au moment de la rédaction de mon premier mémoire, en décembre 1889, est actuellement de 20 à 30 francs. Mais il est à prévoir, en présence de la construction nouvelle d'usines et de la production croissante d'AL, que le prix du kilogramme est appelé à baisser très rapidement d'ici peu de temps. C'est alors que se fera, naturellement, l'élimination des produits dont le prix de revient se trouvera trop élevé.
La fabrication d'AL par le procédé Castner comprend trois opérations; principales préalables ;usine. Mais ce dernier cas n'est pas fréquent.
